Erfeilt auf Grund der Verordnung vom 12. Mai 1943 

0B.GBLIIS.15O) 

AUSGEGEBEN AM 

DEUTSCHES REICH 25.JANUAR1944 




REICHSPATENTAMT 

PATENTS CH RIF|J 

M 744789 
KLASSE 48 d GRUPPE 2 02 

1 69861 VI a/ 48 d 



a5 



MRT. 1951 



Dr. Friedrich Ebel in Mannheim-Feudenheim 
^ und Dr. Otto Sauer in Schkopau iiber Merseburg 

sind als Erfinder genannt worden 

L G. Farbenindustrie AG. in Frankfurt, Main 
Verfahren zur Verhinderung der Korrosion von Metallen durch Sauren 

Patentiert im Deutschcn Reich vom I9.junii94i an 
Patenterteiiung bekanntgeroacht am 25- November 1943 



Es ist bekannt, sauren Fliissigkeiten, bei- 
spielsweise sauren Badern, die zum Beizen 
von Metallen dienen, organisiche Stofie zu- 
zusetzen, die den Angriff der Saure auf Me- 

5 taUe verhindern, jedoch die eigentliche Auf- 
gabe der Sauren, im Falle des Beizens die 
Beseitigung dec auf der Oberflache des Me- 
talles hafOenden t)berzuge aus Metallvexbm- 
dungen, nicht be^txacn'tigen. Beispielsweise 

lc hat man als Sparbeizen Ruckstande aerTeer- 
destillation, Hexamethylentetramin, Thioharn- 
staff, Aldehyde, Kondensationsprodukte von 
TMoharnstofTen rait Aldehyden oder hetero- 
cyclische StickstofT-Sauerstoff-Verbindungen 

15 verwendej:. 

Zs wurde nun gefunden, daB Alkohole 
der Aeetylenreihe, z. B. Propargylalkohol und 
seine Hoinologen, wie Baton- 2 -ol- 1, Butin-3- 
0I-2- und 2-Methylbutin-3:Ol-2, 2-Phenyl- 

20 butin-3-ol-2/ferner Butin-2-diol-i, 4 UIld des * 
sen Homologe, wie Hexhv3-diol-2, 5 und. 



2, s-Dimethylhexm ^-diol^, 5, besonders ge- 
eignet sind, die Korrosion von Metallen durch 
Sauren zu verhindern oder zu verringern.. 
Die Hemmungswirkung derartiger Alkohole a5 
ist zwar nicht groBer als die der fiir den glei- V 
chen Zweck bereits empfohlenen Sulfide und 
Sulfoxyde (vgL .Patentschrif ten 579 864. und 
579 955)> doch - sind ™ t der Wasserloslicht- 
keit der 'Alkohole der Aeetylenreihe fur den 30 
hier.in Betracht kommenden Verwendungs:- 
rvveck wertvolle Vorteile (vexbunden. Man 
kann narnlich die bei uuloslicheri Verbinduini- 
gen, zu denen die bekannten Sulfide ^ uind 
Sulfoxyde gehoren, zur bessenen Verteilung 35 
hiuflg als notwendig erach'teten Ne^nittel 
spar en. Die wasserunldslichen Beizmittel haf- 
ten nach der Behandlung hartoackig an der 
Metalloberfiache, wohingegen die Acetylen- 
alkohole- praktisch vollstandig in der Beiz- 
lauge gelost bleiben, so daB man diese mehr- 
fach benutzen kann und audi! dasf behandelte 
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Metallstiick . durch cinfach.es Spulen vollstan- 
dig sauber erhalt. 

Mit Zusatzen ■ derartiger Alkohole der Ace- 
tylenreihe konnen beispielsweise Aluminium, 

5 Zink, Eisen und ihre Legierungen gegen den 
Angriff der verschiedensten Sauren gescbiitzt 
werdcn. Die Schutzwirkvmg hangt von der 
Starke der Slure, der Temperatur und der 
zugesetztcn Menge des Acetylenalkonols ab. 

o Die vorteilhafte Wirkung der Acetylen- 
alkohole sei durch das nachstehende Beispiel 
erlautert. 

Streifen von Eisenblech wurden i Stunde 
Iang bei 40 0 dem Angriff einer wasserigen 
5 Sialzsaure vom spezifiscben Gewicht 1,109 
ausgesetzt, die jeweils rnit folgenden Zu- 
satzen versehen war: 
r; ohne Zusatz, 
2. mit 1 0/0 PropargyJalkohol, 
20 3. mit 1 0/0 Butin-2-diol-i, 4. 



Nach der Beendigung der Behandlung 
wurde der Gewichtsverlust der Eisenbleche 
bestimmt. Er betrug ohne Zusatz Somg/cm 2 , 
bei Zusatz von Butin-2-diol- 1, 4 iinter 2 mg/cm 5 
und bei Zusatz von Propargylalkohol etwas 25 
iiber 0,5 mg/cm 2 . 

Patentanspruch : 

Verfahren zur Ve rbinderung der Korro- 
siori von Metallen durch saure Flussig- 30 
keiten, gekennzeichnet durch den Zusatz 
von Alkoholen der Acetyl enreihe zur 
sauren Flussigkeit. 

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegcn- 35 
standes vo'm Stand der Tecbnik sind am Er- 
tei Jungs verfabren folgende Druckschriften in 
Bctracht gezogen worden: 

deutsche Paten tscbriften .... Nr. 579 864, 
579 955- ^ 4o 
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